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Zwischentragermaterial fur die Herstellung von 
Kunstleder 



Die Erf indung betrifft ein Zwischentragermaterial fur die 
Herstellung von Kunstleder, bestehend aus textilem Grund- 
material land Beschichtungen, insbesondere aus Auflosungen 
von Polyurethan bzw. dessen Ausgangskomponenten in organi- 
schen Losungsmitteln, wobei das Zwischentragermaterial aus 
einer Pap ie runt erlage und mindestens einer Strei chraasseschicht 
zur leichten Trennxmg von Zwischentragermaterial (Trennpapier ) 
und Kunstleder besteht. 

Bei der Herstellung von Kunstleder finden im allgemelnen 
zwel Verfeihren Anweildung: Einmal das sogenannte Direkt- 
Streichverfahren^ bei dem die das Kunstleder ergebenden 
Kunststoffe direkt auf ein Grundmaterial, meist ein T<*xtll- 
gevjebe, aufgetragen werden. Das andere Verfahren, das insbe- 
sondere fur v^ertvollere Kunstleder Verwendung findet, 1st das 
sogenannte Umkehrverf ahren, bei dera die das eigentllche 
Kunstleder bildende Beschichtungsmasse zunachst auf ein so- 
genanntes Zwischentragermaterial aufgetragen, dann mlt dem 
textilen Rohmaterial zusammenkaschiert und' im AnschluB daran 
nach Erharten der Schicht das zunachst fur den Auftrag be- 
nutzte Zwischentragermaterial wieder abgetrennt -wird. 

Der Erf indungsgegeniand bezieht sich lediglich auf das an 
zweiter Stelle genannte Umkehrverfahren, wobei dem Zwlschen- 
tragermaterial, da es die Oberflache des fertigen Kunstleders 
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in starkem Maf3e beeinflui3t, groBe Bedeutung zukomnit, 
Bisher wurden als Zwischentragermaterialien vornehtnlich 
solchs auf Papierbasls eingesetzt, die mit einer AuSen- 
Echicht aus Silikonkautschuk_ Polyathylen und ahnlichen, die 
Kunststoffbeschichtung abwelsenden Materialien versehen waim 
Da fiir diese Zwischentrasermaterialien Papier die ubliche 
Grundlage ist, wenn auch Gewebe,Folien u.a. ebenfalls in 
Betracht kommen, wird im folgenden fur dieses Zwischen- 
tragermaterial der Begriff Trennpapier verwendet. 

In letzter Zeit ist man in zunehmendem MaBe davon abgegan- 
gen, fiir die Herstellung von Kunstleder Silikontrennpapiere 
zu verwenden, weil sich ergeben hat, daS diese Papiere die 
Weiterveredlung der Kunstlederoberf lachen durch Drucken, 
Lackieren u.a. stark erschweren Oder gar unmoglich machen. 

Man hat deshalb bereits Beschichtungen aus Kunststof fdlsper- 
sionen fur diese Trermpapiere vorgeschlagen, X'vobei durch 
Zusatze, insbesondere von Schv/ermetallsalzen der" Fetfcsauren 
wie Chromylstearat der erf orderliche Trenneffekt bewirkt 
wijrd . 



Aber auch diese Trennpapiere weisen noch ganz erhebliche 
Nachteile auf, insbesondere bei Beschichtungen aus Auflo- 
sungen von Polyurethan bzw. dessen Ausgangskomponenten. 
Cerade an Kunstledern auf der Basis von Polyurethanen be- 
steht aber ein erhebliches Interesse, weil sieh Kunstleder 
auf dieser Basis durch besonders hohe Vfiderstandsf ahlgkeit 
und extrem geringen Abrieb auszeichnen. AuBerdem haftet 
die Polyurethanschicht sehr fest auf den verschiedensten 
Tragermaterialien, behalt auch bei niedrigen Temperatviren 
ihre gute Flexibilitat bei, ist widerstandsf ahig gegeniiber 
den verschiedensten Chemikalien und Losungsmitteln, was 
insbesondere auch bei der chemischen Reinigung von Bedeutung 
ist und ist physiologisch unbedenklich. 
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Der Aurtrag der. Polyiirethanbeschiclitung erf olgt dabei in 
zwel Stufen^ einem sogenannten Eirikomponentenstrich als 
ersteni Strich tind einem Zv/eikomponentenstrich als soge- 
nanntem Klebstrich, der die Verbindung zum Grundmaterial, 
beispielsv/eise dera Textilmaterial herstellt. In der Aus- 
vvahl der moglichen organischen Losungsmittel fur Polyurethan 
bzw, desaen Ausgangskomponenten ist man sehr beschrankt und 
zufriedenstellendist blsher eigentlich nur Dimethylformamid 
dafiir geeignet. Da dieses Losungsmittel aber sehr teuer^und 
auch schv^er zu handhaben ist, hat man bereits versucht, mit 
leichter zuganglichen Losungsraitteln wie Kthylacetat Oder 
Ketonen wie Diathyl^keton, Methylathylketon zu arbeiten, 
beide in Abmischungen mit Dimethylformamid. Das hatte aber 
zur Folge, daB damit sofort die Qualltat des so hergestell- 
ten Kunstleders leidet und an dessen Oberflache der soge- 
nannte Eisblximen- oder Hammerschlagef f ekt auftritt. Wahr- 
scheinlich ist dieser darin begrundet, daB andere Losungs- 
mittel als das sehr aufwendige Dimethylformamid in den 
ersten Strich, der etwas poros ist, ein- tind durch ihn 
hindurchdrigen und diesen auf dem Trennpapler unte37wandern, 
dort zur Ablosung des Striches vom Trennp^^ier fuhren und 
damit diesen Eisblumen- oder Hammerschlagef f ekt ergeben^ 
Man hat muhsamst versucht, durch Einstellung ganz bestimmter 
Losungsmittelgemische, beispielswelse zwischen Dimethylform- 
amid und Kthylactot, Einhaltung exakter Kaschier- und Trock- 
nungsbedingungen mit diesem Problem fertig zu werden, ohne 
daB das in zufriedenstellender Weise gelungen ist. 

Dsr Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eln 
ZVischentrag;ermaterial zu entwickeln, da's die se Nachtelle 
wie die Qualitatversnhlechterung durch den Eisblumen- und 
H3:mmerschlageffekt nicht aufweist und das insbesondere auch 
ermoglicht, mit leichter zuganglicheren organischen LSsungs- 
raltteln zu arbeiten. 

■ 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgeraafi durch ein Zwischentrager^ 
material fur die Herstellung von Kunstleder, bestehend aus 
textilem Grundmaterial und Beschichtungen, insbesondere aus 
AufloGungen von Polyurethan hzw. dessen Ausgangskomponenten 
m organischen Losungsmitteln, wobei das Zwischentragermate- 
rial aus einer Papierunterlage ' und mindestens einer Streich- 
masseschicht zur leichten Trennung von. ZwischentrMgermaterial 
(Trennpapier) und Kunstleder besteht, dadurch gelost, daB 
das Trennpapier mindestens zwei Streichmasseauf trSge, nam- 
lich elnen Zwischen- und SchluSstrich enthalt, wobei min- 
destens der Zwischenstrich eine reversible Auf nahmef ahigkeit 
fur die zur Kunstlederherstellung verivendeten organas chen 
Losungsmittel aufv;eist. 

Der Grundgedanke, auf dem diese Erfindung aufbaut, bertiht 
darin, daS der Deschichtung des TrSgerpapiers, zumindest dem 
Zwischenstrich Eigenschaf ten verliehen werden, die ihn befShi- 
gen , die organischen Losungsmittel wie fithylacetat und Ketone 
vorubergehend zu binden, so dai3 sie nicht zur Unterwanderung 
und Abtrennung des ersten Polyurethanstriches fUhren, daB 
sie aber andererseits in der Lage slnd, beim weiteren Pabrika- 
tionsgang, insbesondere nach dem Verfestigen der Polyurethan- 
beschichtung und Trennung diese temporSr f estgehaltenen 
LSsiangsmittel wieder abzugeben, so daB das Trennpapier raehr- 
malf5 hintereinander fur den gleichen Zweck verwendet werden 
kanii. 

Das Vermogen - zumindest des Zwischenstriches.r, die fUr die 
Kunstlederherstellung verwendeten Losungsmittel festzuhalten 
und zu binden, damit sie ihren schadlichen EinfluB nlcht aus- 
iiben konnen, und die so festgetaLtenen Losungsmittel spater 
wiedler abzugeben, wird ira weiteren mit dem Begriff reversible 
Aufrtahmefahigkeit bezeichnet. 
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V/ie bereits ausgefuhrt, muB zumindest der Zwischenstrich 
die Eigesnchaft der reversiblen Aufnahmef ahigkeit hbben^ 
In gewissem AusmafBe kann diese reversible Aufnahmef ahigkeit 
auch dem SchluBstrich verliehen werden. Um aber eine Beein- 
trachtigung der Oberflache des Kunstleders zu vermelden, ist 
es zweckmaflig, wexin derSchluBstrich des Trennpapleres diese 
Eigenschaft des Auf nahnevermogens zumindest in wesentlich 
geringerem Umfange hat. 

Fur die reversible* Auf nahmef ahigkeit zur Bindung der zur 
Kunstlederherstellung verwendeten organischen Losungsmittel 
haben sich insbesondere Kunststbf fdispersionen auf Polymeri- 
satgruridlage als besonders geeignet erwiesen und aus dieser 
Gruppe ganz besonders die Kunststof fdispersionen auf der 
Grundlage von Acrylsaureestern, Me thacrylsauree stern und 
Vinylacetat. Es ist im einzelnen noch nicht abgeklart, woraixf 
diese uberraschende Wirkung beruht. Sie ist wahrscheinlich 
darin begrundet, dafi diese Kunststof fdispersionen ein ge- 
v/isses Quellungsvermbgen fur die in Betracht kommenden orga- 
nischen Losungsmittel haben, dieses aber andererseits nicht 
sehr festTaalten, so daB es wieder abgegeben wird, sobald 
der Verbund zwischen Kunstleder und Trennpapier aufgehoben 
1st, Diese Wirkung war vollkomraen uberraschend, well an sich 
zu erwarten war, dgcB durch djs Auf nahme der Losungsmittel In 
gewlssem AusmaB ein Anlosen der betreffenden Kunststof fdis- 
persionen stattf indet und diese sich dadurch mit dem Trenn- 
papier verblnden und damit die angestrebte Wirkung eines 
Trennpapleres hlnfalllg machen, Aber gerade deshalb komrat 
voraussichtlich der Tatsache, daB sich die weaentllche Menge 

• 

an Strich mit reversibler Auf nahmef ahigkeit im Zwischenstrich 
belrindet besondere Bedeutung zu. Flir die ausreichende Trennung 
sol?gt dann nach wle vor die Auflenschicht, bel der Insbesondere 
Zusatze von Schwermetallstearaten wle Qiromylstearat den 
Trenneffekt bewirken^ wahrend die nicht unmittelbar mtt der 
Polyurethanbeschlchtung in Eingrlff stehenden Zwischenschlcht 

das erf orderllche Aufnahmeverraogen fiir das Losungsn^ttel 

auf we ist • 
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slchVabspielenden Vorgange slnd wahrscheinlich korapli- 
•2iBrter,als das mit einer so einfachen Deutungsrnoglichkeit 
umBchrieben v;erden kann, sind aber von der Grundannahme her 
durch den ausgezeichneten erzielten technischen Fortschrltt 
bestatlgt • 

Im Einklang damit steht, daB in einer besonders zweckmaBigen 
Ausfuhrungsf orm die reversible Aufnahmef ahigkeit fur die 
2ur Kunstlederherstellung verwendeten organischen Losungs- 
mittel durch zugemischte Metallstearate, insbesondere Cal- 
ciiiinstearat gefiirdert vjird. Dabei hat sich ergeben, daB -4e- 
diese Metallstearate bevorzugt im SchluBstrich vorhanden sind, 
dort voraussichtlich die Vermittlerrolle spielen, urn die 
Losungsmittel aus der Polyurethanbeschichtung in die Zwischen- 
schicht des Trennpapieres zu leiten* 

Aus diesem Grunde enthalt der SchluBstrich prozentual auch 
mehr an Metallstearaten als der Zwischenstrich. 

Die Menge, in der die zur reversiblen Aufnahme fur Losungs- 
mittel gsigneten Stoffe und die dabei mitwirkenden Stearate 
in den einzelnen Strichen vorhanden sind^ ist in gewissem 
AusmaSe vom Verfahren der Kunstlederherstellung, den Losungs- 
mltteln und den Verf ahrensbedingungen abhangig, Es hat sich 
aber als ausreichend erwteen, wenn von einem Tragerpapier , 
das ein Papierrohgewicht von 8o - 200 g aufv^eisfen kann, der 
Z\vischenstrich zur reversiblen Aufnahme der fiir die Kunst- 
lederherst^lung verwendeten organischen Losungsmittel 5 bis 
20 g atro betragt. 

Wenn sich auch Kunststof f dispersionen auf der BaaLs von 
Acrylsaureestern, ffethicrylsaureestern und Vinylacetat und 
als Vermittler fiir die .reversible Aufnahme der organischen 
Losungsmittel die Metallstearate , insbesondere der zweiten 
Gruppe des Periodischen Systems besonders bewahrt haben, 

O O O o *^ 
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SO kommen fur diesen Zv;eck ndiirlich auch andere Stoffe 
in Betracht, wenn sle nur die Mbglichkeit haben, die in 
Betracht kommenden Losungsmittel, insbesondere Sthylacetat 
leicht auf zunehmen und beim spateren Trocknungsvorgang eben- 
so leicht wieder abzugeben. 

Es ist bisher inimer von einera Zwisohenstrich vmd einem 
SchluBstrlch beim Trennpapier gesprochen worden. Es kann 
dufchaus zweckmaQig sein, die Anzeahl der Striche zu er- 
hohen, ohne caB das grundsatzliche Prinzip dieser ERflndung 
davon betroffen wird. Insbesondere ist es zveskmaBig, das 
Trennpapier noch in der Masse zu leimen und es mit elnem 
Leimpressenstrich als Unterstrich zu versehen, der ein 
Wegschla^n des Zwichenstrichs in das Papier verhindert. 
Babei ist das AusmaS der ,Masseleimung und der Leimpressen- 
praparation eine gewisse Abhangigkeit gegeben, so daS tfes 
die Leimpc?5ssenpraparation geringer feehalten werden kann^ 
wenn eine intensivere Masseleimiuig vorliegt oder umgekehrt. 

Auf diese Zusammensetzung* des SchluBstriches und seinejr 
bevorzugten Eigenschaf ten ist hier nicht naher eingegangen, . 
da diese SchluBstriche als solche vorbekannt sind und die 
Erfindung nicht in der Zusammensetzung des SchluBstriches 
liegt, soweit dieser nicht in seinen Eigesnchaf ten gewisse 
Anpassung erfahrt, die darin besteht, daB sichergestellt 
.wird, dafi die Losungsmittel in den diese aufnehmenden 
Zwischenstrich gelangen konnen. 

Der technlsche Fortschritt liegt Insbesondere darin, daB 
der befurchtete Elsbluraen- bzw. Hammerschlagef f ekt vermi-- - 
den ist,. sich aber insbesondere wesentlich leichter zugaixg- 
lichere Losungsmittel wie Xthylacetat bei Verwendung des 
erf indungsgemaflen Trennpapieres bei der Kunstlederherstellvmg 
veri^enden lassen. 

Nachfolgend vjird die Erfindxmg an einem Belspiel naher be- 
schrieben. g 

609819/1028 
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Belsplelg 

• Tragerpapier s 70 Gew.^ gebleichter, langf aserlger Pichten- 
sulfat-Zellstoff und 20 Gew*^ gebleichter Birkensulf at« 
Zellstoff werden nach Getrenntmahlung auf einen Gesanitmahl- 
grad von ^6^SR (Schopper Riegler) eiijpstellt, die wassrige 
Faserstoff suspension mit Natriumbicarbonat auf einen pH-V/ert 
von 8 gebracht und mit Ketendimeren und kationischem Poly- 
acrylamid in der Masse geleimt und daraus nach der ublichen 
Papierniachertechnik ein Papier von einem Grammgewicht von 
115 g hergestellto 

Leimpressenpraparation; In l800 kg Wasser werden etwa 
20o kg normalerstreichclay und 200 kg eines niedrig viskosen 
zyanamidmodif izierten StSrkeathers und zusatzlich 10 kg 
Melamin-Formaldehyd-Harz als Vernetzungsraittel fur den Starke- 
ather eingeetragen. 

* 

Von dieser Leimpressenpraparation verden mit vertikaler Bahn- 
fuhi'ung beidseitig je 5 g auf das Tragerpapier aufgetragen. 

Zwi:3chenstrich: 150 Kg Acrylsaureester (Acronal 500 D') 
vjerden als 50 ^ige Dispersion ( 300 1 der 50 J^igen Dispersion) 
mit 10 kg Hexamethylentetramin^ 6 kg Natriumacrylat cits= als 
DispergierhiTsmittel ^ 120 kg Calciumcarbonat, l600 kg China- 
clay ^ 105 kg Aluminlunihydroxid "Pigment mit einer KorngroBe 
von 0,3/1 z^rn Porendichten , 4kg eines mittel-bis hcchvis- 
kosen Polyphosphats ( Calgon P) als Losungs- und Dispergler- 
hilfsmittel, 2 kg Natriumalginat, 70 kg Kasein, 35 kg Calciiam- 
stearat, ^-^J kg Ktznatron in Schuppen gemischt und mit 
wassriger Ammoniaklosung und zusatzlichem Wasser auf einen 
pH-Wert von 9 und einen Feststof f gehalt von 4o GevjojS einge- 
stellto 

m 

Mit einem Rollrakel werden 8 g dieses Zwischenstriches auf 
das oberf lachengeleirate Papier aufgetrageno 

StQ 
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SchluBstrich: 50 kg Polyvinylalkohol von einem mittleren 
Molekulargewicht zwischen 2700 und 2800 und einem maximalen 
Hydrolisierungsgrad von 99 bis 100 ^ werden mit 15 kg Cal- 
ciumstearat in 1^50 kg Wasser bei 93^C und Ruhren tiber eine 
Zeit von 15 Min. gelost. 

4 Teilendieser Polyvinyalkohol-Calciumstearat-Losung werden 
tiber eine Dosierpumpe 1 Gew.^ Ctiromylstearat zudosiert, das 
mit Wasser ira Verhaltnis 1:2 verdunnt ist. 

Von dieser SchluBstrichpraparation werden 2,5 g mit einem 
Rollrakel auf das mit Leimpressenstrich und Zwischenstrich 
versehene Zwischentragerpapier aufgetragen und auf ubliche 
Art und Weise geticcknet. 

Sarntliche Gewichte verstehen sich, wenn nicht anders angegeben 
ali5 Trockengewichte (atro). Das fertige Papier hat ein Plachen 
gewicht von ca. 150 g. 
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Anlage zur Eingabe vom 28.10ol974 

Patentanspriiche 



Zwischentragermaterial fur die Herstellung von Kunstleder 
bestehend aus textilem Grundmaterial und Beschichtungen, 
insbesondere aus Auflosungen von Polyurethan bzw. dessen 
Ausgangskomponenten in organischen Lbsungsrnitteln^ wobei 
das Zwischentragermaterial aus einer Papierunterlage und 
mindestens einer Streichmasseschicht zur leichten Trennung 
von Zwischentragermaterial (Trennpapier ) und Kunstleder 
besteht, dadurch gekennzeichnet, daS das Trennpapier min- 
destens zv/ei Strexchmasseaaf namlich einen Zwischen- 
und ScIiiuSstricti'^enthalt J wobei mindestens der Zwischen- 
strich eine reversible Au^aHm4f ah'ig^^ fur die zur 
Kunstlederherstellung verwendeten organischen Ldsungsmittel 
aufweist • 



Trennpapier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet^ daB 
Kunststof f dispersionen auf Polymerisatgrundlage die rever- 
sible Aufnahmefahigkeit fur die zur Kunstlederherstellung 
verwendeten organischen Losungsmittel bewirken„ 

Trennpapier nach einem der Anspruche 1 und 2j, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Kunststof f dispersionen auf der Grundlage 
yon Acrylsaureestern, Methacrylsaureestern und Vinylacetat 
die reversible Aufnahmefahigkeit fur die zur Kunstleder- 
herstellung verwendeten organischen Losungsmittel bewirken. 
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Trennpapier nach einem der AnsprUche 1 bis 5* dadurch 
gekennzeichnet, daB die reversible Auf nahmef ahigkeit 
fUr die zur Kunstlederherstellung verwendeten organi- 
schen Losungsraittel durch beigemischte Metallstearate 
gefordert wird, 

Trennpapier nach einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens der SchluBstiich Metall- 
stearate enthSlt. 

Trennpapier nach einem der AnsprUche 1 bis 5* dadurch 
gekennzeichnet, daB auf einem Tragerpapier von 8o bis 
200 g der Zwischenstrich zur reversiblen Aurnahme der 
fur die Kunstlederherstellung verwendeten organischen 
Losungsmittel 5 his 20 g atro betragt* 
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